Int. CI.: B 22 d, 35/06 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
DEUTSCIIES '^^^ PATENTAMT 

Deutsche Kl.: 31 b2. 35/06 




I Offenlegungsschrift 1483117 

® 



Aktenzeichcn: P 14 83 117.5 (K 56806) 
Anmeldetag: 5. August 1 965 
Oilenlegungstag: 22. Januar 1970 





Ausstclltingsprioritat: 






UnionsprioritUt 
Datum: 

Land: 

Aktenzcichen: 






Bczeichnung: 


GicOrinnc 


® 


Zusatz zu: 




® 


Ausschcidung aus: 
Anmcldcr: 


Kraft GmbH, Industricofcnbau, 4322 Sprockhiivcl 




Vcrtrelcr: 




® 


Als I:rfindcr bcnannl: 


Antrag aur Nichtncnnung 



Benachrichtigung gcmaQ Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 d. Ges. v. 4 9. 19^7 (BGBI. I S. 960): 4. 



ORIGINAL (NSPECTED 

• ' O 1.70 909 884'479 



L::pi.-ina. A. r;;j:jlthoff 
t s 5 0 n . ?r.?l:n:rn-.?!-. 3b 

I •.I'll * / -w 

Firma Kraft Industrieofenbau GmbH^ ^ Sprockhovel/Weatf > 

iDr. Exp I. 

" GleBrlnne " --i--*.. 

Es slnd induktionsbeheizte Of en fiir StrangguBanlagen. bekannt, 
welche aus einem Yorratsbehalter bestehen, der durch einen ^^l''- 
Trans forma tor Induktiv beheizt wird» Uieser Yorratsbehalter 
ist mit einer Binne feat verbxmden, welche die f liissige Schmelze 
in die Stranggiaflkokille leiten iaollo Die Indxiktivitat dies Vor- 
ratsbehalters hat aber keinen EinfluB auf den Inhalt der Glefl- 
ririne, deren Lange in den seltensten Fallen 1000 mm unter- 
schreitet. Auf dem Weg durch die Hinne erfahrt das flussige 
Me tall dedoch eine starke Abkiihlung, so daB es sogar zur Er- 
starrung desselben koinmen kann* 

o:; Mblich, 

Urn diese Nachteile zu vermeiden, ist iMMite«MipHMiiha9^ 

wojdon / die GieBrinne nod somit die Schmelze mit Gas- oder Ol- 
brennern auf Temperatur zu halten^ Versuche mit elektrischer 
Viderstandsheizung waren von vornhisreln ' zum Scheitern verurteilt| 
da sich diese wegen Platzmangel und konstruktiven Griindex nicht 
unterbringen lieB» 

Die vorervahnte Ausfiihrung mit Gas- Oder Olbrennern hat jedoch 
den V/: sentxichen NacbteiXi daB Gas und Ol in Verbindung mit 
i:>auerstbff die Schmelze sehr stark verimreinigen. Diese Nachteile 
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gelten ganz besondere fur das VergieBen von sauerstoffreiem 
Kupfer sowie fiir deii Pall, wenn neutral Oder unter Scbutzgas 
vergossen werden muC, Ein weiterer Nachteil der bekannten Ein- 
richtungen bestehb in der geringen Badtiefe von maximal 250 - 
300 mm, welche sich im Verlauf des GieBprozesses hoob welter 
reduzierb, so daB nur eine geringe Warmekapazitat zur Verfugung 
steht, dafur aber eine groSe Badoberflache mit vlel Tempera tur- 
verlusb, wodurch die Nachteiie noch vergroBert werden. 

Von diesem Stand der Technik ausgehend, liegt der Erfindung 
die Aufgabe zugrunde, eine GieBrinne zu scbaffen, welche in 
einfacher V/eise berzustelien und zu betreiben ist and daruber 
hinaus eine einwaudfreie Erwarmung cier Schmelze bis zum Aus- 
guBpunkt der GieiJrinne ermoglioht, so daB eine uneiwinsclite 
Abkuhlun^fdes flussigen i(;-;(talls niobt eintreben kann. 

Dies wird gemaS der Erfindung dadurch erreicht, daB die GieB- 
rinne aus einer EinguCkammer , der eigentlicben GieBrinne und 
eineu Transforraator besteht und EinguEkammer und GieBrinne 
durch die kurzgeschlossene Sekundarwicklung des Iransf ormators 
darstellende Schmelzrimien miteinander verbunden aind. Auf dlese 
,/eise wird alles Metall, welches in die GieBrinne gelangt, durch 
die Schmelzrinnen erhitzt bzw, auf der erf orderlichen Temperatur 
gehalten. Das bedeutet eine V»armhaltung der Schm«lze bis zum 
AusguB in die Kokille ohne zusatzliohe Medien und vor alien 
Dingen v611ig neutral, wobei wunschgemafl auch nAch eine Ab- 
Bchirmung vorgesehen werden kann. 

BAD ORIQJNAL 
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Gam&fi einen welteren Merkmal der Erfindung slnd die Schmelz- 
rlnnen um den Iransformator herumgef iihrt , bo daB der Vorrats- 
behalter feblen kann. Die Scbmelzrlimen bllden hierbel elne 
80g. geechlossene aekundare Schlelfe* 

Vortellhaft let die sekundare Schleife durch elne Zwischenwand 
verlangert| beispielswelse bis zrxm, Ausgufi der Rizxne. Somlt 1st 
die ganze Rlnne erwarmt, bo daS elne Abkublung der fliisslgen 
Schmelze nlcht elntreten kann. 

Der Ausgufi In der Hlnne 1st vortellhaft uberhoht ausgeblldet, 
80 dafi aucb bel Beendigung bzw» Unterbrechung des Giefivorganges 
die Induktlon aufrechterhalten wird. 

In der Eingufikasmer kann an'jder Ubergangsstelle zu den Schmelz- 

rlnnon elne Vertlefung Im Boden vorgesehen aein^ welche es 

gestattet, den Sumpf einfrleren zu lassen, um denselben nacb 

Bedarf induktiv wleder aufzutauen^ iim soirll die Hinne vorauwar- 

men • 

Gemfifi einem welteren Merkmal der Erflndung slnd die Schmelz- 
rlnnen gebogen aiisgefttbrti so dafi die USglichkeit bestehti die. 
fliissige Schmelze erstarren \md wleder auftauen zu lassen* 
Weiterhin hat dies den Vortell| dafi sioh in der Glefirlnne kein 
Oberflfichenerfekt ausbildeti wfthreiid in der Warmhaltekaimer 
Jedoch eln Auftriebseffekt zur beaaeren Warmhaltung erzielt 
wird. 

Maoh einem welteren Merkmal der £rf indung kann die eekund&re 
Scblelfe Im Borelch des Tranaf ormators auch off en gehalten seln 
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80 daB eine vollkommen offene Rinne iiber deren gesamte Lange 
Yorllegt. £s 1st jedoch erflndungegeaiafi aucb aogllcht die 
gesamte sekund&re Schlelf e bis zum Ausf lufi gesohlossen zu ]ialten< 

Anstelle elnes Nlederfrequenztpansfomators mlt sekun- 
darer Scbmelzrlxme kazux auch elne rlzm^nlose Dlzibelt Verwendtzig 
flnden. 

Yortellhaft 1st die GleBrlime mlt elnem Of en derart gekoppelti 
daB iiber elne selbsttatlge Hegelting der Pumpe Oder des Hebe- 
2seuges £ia die Glefirlnne kontlnulerlloh Oder dlskontlnulerllch 
elne bestlamte Badtlefe gewShrlelstet 1st, welche zyxr Erzeiigung 
elnes glelchmaBlgen bydrostatlschen Sruckes atif die Kokllle 
fuhrt und daher elne Verbeseerung und Glelcbmafil^elt der Me- 
tallgualltat mlt slch brlngt* . 

Eln Ausfiihrungsbelsplel der Erflndiing sel anhand der Zelchnung 
naher erlautert, tind swar zelgt: 

I'lg« 1) die erflndwgsgemafie GleBrlnne Im Scbnltt, 
Pig, 2) elne geschnlttene Darstellung der 71g« 1 In 

Srauf slcht und 
Pig* 3) dine geschnlttene Darstelloing elner anderen 

Ausfoihxrungsform, ebenfalls In Draufslcht. 

(geschloBsene Schleife bis zur Kokllle) 

lilt A 1st die Fullkammeri mlt B die GleBrlnne und mlt C der 
Sransfonoator be^elchnet. 

Die Stahlkonstruktlon 1 blldet den auBeren Mantel der GleBrlnne 
bzw, des GieBloffels, Innerhalb des auBeren Mantels 1 1st die 
feuerfeste Auskleidung 2 angebracht. Der Transf ormator 3 1st 
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ein liederfragiaeutrttDiBfop^ d«siien die kurBgaBohlossene 
' SekuBdfixwlokluig Aar«t«ilrad« Sohsielariniien mlt 4 besalolmet 
Blodm Im vorderen End* der Rlnne B 'bafixidet slch dar Ausgufi 
^9 welcher ttliarbS^t aiMgebU 

. Izmarhalb dar Glafirlxiiia B lat dia Xrazmwauid 6 vorgasaliaiai walcha 
aina TarlSxigwung dar aakuxidftran Soblalfa 1>18 zxm Uatallauagufi^ 
bawirkt*. 

Am Vorratsbah&ltar 7 iat dar AuaguB 8 tiir dla volllga Entlaarung 
angabraeht* WaitarhixL alnd an Vprratababaltar 7 Eixigu&dffnuxigaii 
9t bai8pial8wal^aia fOr daa TargjiaAan Ton Spaalalnatallan, Torga- 
sabazi odar abar ftb daa nautrala 7argiafian odar untar Sobuta- 
atmosphara. 

In dar Eingufikanmar 7 lat alna Yartlafiug 10 angabracbt^nahe dar 
th^ergangsstalla In dla Sohmalitxiima 4| dla aa gaatattat, dan 
vorhandanan Siuipf alnfrlaran au laaaan, urn danaalban Induktiv 
wladar auf autauany wodurch alna T(»wSriimzig fiir dla Elnrlchtung 
moglloh lat. 

Die Abdaokung von Yorratabab&ltar itfid Blnna lat mlt 11 baaalobnat* 

Oer Elngufi daa au yarglaBandan Matallaa arfolgt Ijal 8, 9 
Oder Hctja naoh Badarf In den Bahfilter 7« ttbar die SebiBalakanfila 
4 galangt daa Vetall In die GlaBrinna B und wird Ton dort tlbar 
dan AuBguB 3 Targosaan* Allaa Matall, walohaa In dla OlaArinna 
gelangt, mufi die Sobmalakan£LLa 4 paaalaran, wo aa arbitat baw. 
auf dar gawOnaobtan lamparatur gabialtan wlrd, Banlt daa fliiaalga 
Metall In dar langan GlaBrln&a B nlobt. abkiiblti wlrd die Iziduk* 
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» 

tlTO Sohlelfe in der Glefirlnne kOnstllcli Twrlingart, mod swar 
darcb die Srezmwajod 6. Slea Isedeutet eina TerlBneonoie der 
Bekund&ren.Scblelfe Ma sun Ausgofipoiikt ^. DaacLt wLxd aber 
olne Warmhaltung der Sctaselze bia aim Auagufi in die Xdkille 
ohne zuaataliche Hedien und vollig neutral erzielt« Bin He- 
pulaipnaeffekt tritt nicht auf , und awar wlrd dieaer Teraieden 
durcb die apealelle TOhrung der gebogenen Sclmelakanale 4, Im 
7orratsbelialter, wo mehr Metall Yorhanden iatt wird die Iiage 
der Kanaie auagenutat, urn elnen pbyalkallaclien wanaeauftrleb 
au ersetigen^ tmd awar aur Intenalveren Warvhaltung. 

Wlrd aus irgendelnen Gruiwbe der GieBproaeB unteirbrochen, so 
wlrd die Gleflrlnne an AusguB 5 angehoben^und daa Metall stromt 
tiber die sekundaren Kanale 4 In den Yorratabehalter 7 auiiick, 
welcher entaprechend auagebUdet 1st, Die Induktion kann aber 
trotadem In der GleBoriLnne aufrecbterhalten bleiben aun Zwecke 
der Wanahaltting, well der Auatrltt bel 5 In der Blnne iiberhoht 
lat. Infolgedesnn bleibt der nagnetische FluB eartbalten. Bel 
8 bef indet slch eine Yorriohtung lait Hllfe derer - iiber eine 
Meabran - eine vollBtBndige Entleerung dea GieBlof fela Tor- 
genomen werden kann* 

Bel der lusf ilhrung nacli Ilg# 3 lat der Yerlauf der Sobselarlnne 
4 anders gestaltet, und zwar^rerdiingt sich dlese au Ihren, 
Yorderen Ende leioht konlach./Anaonsten lat die Ausflihrung die 
glelche wle vorerwatant. 

) Die kanale slnd auBerdem bis zum AusguB 5 vollkommen geschlos- 
sen* Es ist vorgesehen, bel entsprechendem Bedarf auch deri 
AusguB 5 vollkoininen von der Atmosphare abzuscbirmen. 
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Kraft Indtt8trleof«nl)«u anbB 



P«t«ntanBPriiche ; 

1. ) Giefirlime, dadraota gtkemiBaletanet , d«fi dies* bus aiBer. 

Eingufikamr (A)t d«r •l^antliehen Glefirltme (B) imd 
•ln«n TransforBator (C) baataht und EinguBkaamer (A) und 
Glefirinna (B) dtirob dla kurageBchloBaana Sekundarwlck' ^mg 
dts Transforaatora darsteUande Sclmelsrlnnan (4) t .ein- 
andar yarbundan aind. 

2. ) OieBriima nacb Anspracb 1, dadtipcb gakannaalchnat, dafl 

dia ScbBalarlnnan (4) un dan Tranaf omator (C) barungaffibrt 
aind. 

3. ) Glafirinna nacb Anapraeb 1 nnd/odar 2, dadurcb gakennaeicbnat, 

dafi die sakundSira Soblaifa (4) d«rcb eine Zwiacbanwend (6) 
▼arlfilngart iat. 

4. ) GlaBrlr aa nacb ainaa odar Babreren der Anaprttcbe 1 - 5» 

dadurcb gekennaaicbnet, dafi d«r AuBguB (5) der Rinne (B) 
iibezbSbt ist. 
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5. ) GieBrinne nach einem Oder xnehreren der Anspriiche 1 - ^, 

dadurch gekennzeicbnet , daB in der EinguBkainmer (A) an der 
Ubergangss telle zu den Schmelzrinnen (4) eine Vertiefung 
(1o) im Boden vorgesehen ist. 

6. ) GieRrinne nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 - 5» 

dadurch gekennzeichnet , dali die Kanale (4) gebogen ousge^ 
fuhrt sind. 

7. ) GieBrinne nachi einem oder mehreren der Anspriiche 1-0, 

dadurch gekenn?,eichnet , dafl die sekundare Schleife (^) im 
Bereich des Trensf ormators auch of fen gehalten ist, 

8/ GieBrinne nach einem oder mehreren der Anspriiche 1-7, 

dadurch gekenn^eichnet , daB die gesamte sekundare Schloife 
(4) bif3 zi3m i\usKuB (?) gfischlosseri ist. 

9,) GieBrinne nach einem oder mehreren ler Anspruche 1 - 

dadurch p:'?kennzeichnet , daB der Ausgul: (3) vollkommer; von 
der AtmnMphaPf; ?3bge:3chirmt ist, 

1o.) GieBrinne nach einem oder mehreren der Anspruche 1-9, 
dadurch gekennzeichnet , daB die GieBrinne fest mit einem 
Warmhalteofen verbunden ist. 

BAD ORfQiNAL 
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11. ) GiefirlxinA naeh «lneD oder mehferen der Anspruche 1 - 1o, 

dadurch gekennzeichnet, dafi der Vorratabehfilter (A) ao auage 
bildet let, dafi deraelbe ialne zuagtzllche Helzquelle bzw. 
einen Isduktlor erhaltan kazm. 

12, ^ Glefirixine nach einem Oder nehreren der Anapruche 1 -11, 

dadurch gekennzelchnet, dafi dleae mlt einein Of an derart 
gekoppelt lat, dafi ttber elhe aeXbattfitlge Begelung der 
Pumpe Oder dea HebejBeugea fiir die Giefirlnne (B) kontinuler- 
llch Oder dleakontinulerlich elhe beatlmmte Badtlefe gewahr- 
lelatet let. 
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